208                                        Elftes Capitel.
wiederum nicht sebr verscbieden von dem Wertb fiir Kupfer. Die Zabl • soil fur Blei etwa 1 betragen, demnacb ware K fiir Blei, wie zu ei warten steht, nur etwa ein Acbtel vom Wertbe fiir Kupfer.
Die Recbnung lasst sicb aucb nocb fiir Messing ausfiibren, ma konimt fiir y zu fast demselben Wertb wie fiir Kupfer.
Sebr unsicber ist die Berecbnung von K wegen der Ungewissbei in der wir uns hinsicbtlicb der Grosse n befinden. Ist {i der Poisson scbe Quercontractionscoefficient, so soil n = 3 (1—2 (i) sein. Fiir aber werden zum Beispiel bei Kupfer Wertbe gegeben, die zwiscbe 0,25 und 0,55 liegen. Die letztere Zahl ist zwar ganz unmo^ licb, aber es erbellt, dass fiir n Wertbe folgen, welcbe zwische
3
0 und - liegen.    Wiirden wir fiir {i den Poisson'scben Wertb ai Jj
nebmen 0,25, so betriige K bei Kupfer etwa 0,93 X 10B Atmosphare: Spater werden wir Berecbnungen fiir K auf Grand anderer Erinittelunge ausfubren.
Endiicb babe icb micb auch bemiiht, die Grosse y aus der Zi standsgleicbung selbst zu errecbnen. Nacb weitgetriebener Naberung recbnung babe icb y = 0,0552 erbalten, was niit der aus de Elasticitatscoefficienten erhaltenen wenigstens in der Grossenordnur ubereinstimmt, wenn die Zabl aucb nur etwa secbs Zebntel von di aus diesem Coefficienten ermittelten betragt. Ein bequemes Yerfabr< zur Ableitung von Naberungsformeln ist folgendes. Wir baben
Somit durcb Addition v
~ p + K Da K sebr gross gegen p ist, kann man aucb scbreibenein
